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g2 N0M ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE 

a b 

CABINET PLASSERAUD 

84, rue d'Amsterdam 
75440 PARIS CEDEX 09 

a a 


Vos references pour ce dossier 
(faai/Mifj BFF030044 


Confirmation d'un depot par telecopie 


□ N° attribue par 1'INPI a la telecopie 


EH' NATURE DE LA DEiVIANDE ' < , ' 


Cochez IW des 4 cases su.vantes 


Demande de brevet 




Demande de certificat d'utilite 


□ 


Demande divisionnaire 

1 Demande de brevet initiate 
on demande de certificat d'iftilitd : in/Male 


□ 

N° DptP 1 - 1 1 l 1 1 i I 1 
N° Date 1 i 1 \ 1 \ i 1 1 


Transformation d'une demande de 

b revet eu ropeen Demande de brevet initiate 
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N° Date 1 I 1 I ! i n 1 
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Date 1 i 1 i 1 i i i 1 N° 
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Date 1 ! 1 i 1 i ; [ 1 N° 
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Date 1 > 1 i 1 : i i 1 N° 
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DEmANDEUR (Cochez Tune des 2 cases) 


Personne morale □ Personne physique 
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HTP EST i 


Prenoms 




Forme juridique 




N° SIREN 


1 3281^7653, , , , , 


Code APE-NAF 


1 i i i 1 


Domicile 
ou 

siege 


Rue 


57, avenue Fernand Javal LIVRY-SUR-SEINE 77000 MELUN 


Code postal et ville 


1 1 1 ! 1 1 


Pays 


FRANCE 


Nationality 


l-rancaise 


N° de telephone (facidtatif) 


N° de telecopie (facidtatf) 


Adresse electroniaue r facidtatif) 
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-— : — - - 


Cabinet ou Societe 
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■ oti 1 rue o Amsterdam 
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N° de telephone (facu/ia/0 
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■M BNVENTEUR (S) 
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Les demandeurs et les inventeurs 
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□ Oui 
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^ RAPPORT DE RECHERCHE \ 
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ou etablissement differe 


IS 

I — 1 

LJ 


Paiement echelonne de (a redevance 

( en de&v versements J 


Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-memes leur propre depot 

□ Oui 

□ Non 


83 REDUCTION DU TAUX 
DES REDEVANCES 


Uniquement pour les personnes physiques 
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□ Obtenue anterieurement a ce depot pour cette invention (foindre une copie de la 
decision d 'admission d /'assistance gratuite on indiquersa reference J: AG | , | 
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ET/OU D'ACIDES AMINES 


□ Cochez la case si la description contient une liste de sequences 


Le support electronique de donnees est joint 

La declaration de conformite de la liste de 
sequences sur support papier avec le 
support electronique de donnees est jointe 


□ 
□ 


Si vous avez utilise rimprime «Suite», 
indiquez le nombre de pages jointes 




EO SIGNATURE DU DEMANDEUR 

OU DU MANDATAIRE . 

Er^iBtgRBAIifflfce du^jgnataffel 

94-0304 C 1^-^ 


VISA DE LA PREFECTURE 
OU DE L'iNPI 

ROCHET 
- 



1 er depot 



1 

Procede et disposltif de raise en oeuvre a chaud d' un enrobe 
bitumineux . 

La presente invention est relative aux procedes et 
dispositifs de mise en oeuvre a chaud d' enrobes bitumineux. 

Plus particulierement, 1 T invention concerne un 
procede de mise en ceuvre a chaud (c'est-a-dire a une 
temperature superieure aux temperatures ambiantes 
communement rencontrees dans les pays temperes) d'un enrobe 
bitumineux comprenant des granulats enrobes dans du bitume, 
ce procede comprenant une etape d' epandage au cours de 
laquelle on . epand ledit enrobe sur une surface de 
reception, par exemple une route ou similaire. 

Un enrobe bitumineux mis en ceuvre a chaud comprend 
toujours un squelette mineral enrobe par du bitume^ chaud. 
On essaie de maintenir sa temperature jusqu'a la fin de sa 
mise en oeuvre qui intervient generalement dans les deux 
heures qui suivent sa fabrication et son transport sur le 
lieu de la mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre cons.iste a 
repandre le melange sur la surface a revetir en une';couche 
d'epaisseur definie, reguliere et homogene par exemple pour 
constituer une couche de chaussee (couche de roulement ou 
d' assise) ou d'ouvrage similaire. L' enrobe a chaud est 
generalement mis en ceuvre a l'aide d'un finisseur a enrobe 
qui assure toutes les fonctions mecaniques requises que 
l'on complete en phase finale par le passage sur la couche 
fraichement etalee de compacteurs qui apportent la 
densif ication du melange. 

Au cours de ces differentes phases, il arrive que la 
temperature du melange s'abaisse au dela de la limite 
permise pour assurer une mise en oeuvre sat isf aisante . De 
plus, il peut etre avantageux de fabriquer un enrobe a 
relativement basse temperature, par exemple comme decrit 
dans la demande de brevet frangais deposee le meme jour que 
la presente demande de brevet, par le meme deposant. 
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L' invention a notamment pour but d'ameliorer la 
maniabilite de 1' enrobe bitumineux pour faciliter sa mise 
en oeuvre, en particulier dans les cas susmentionnes de mise 
en oeuvre a basse temperature (mais non exclusivement dans 
ces cas ) . 

A cet effet, selon 1' invention, un procede du genre 
en question est caracterise en ce qu'il comporte en outre, 
precedant immediatement 1' etape d' epandage, une etape 
d' addition d'eau au cours de laquelle on melange de l'eau 
additionnee de tensioactif avec 1' enrobe bitumineux. 

Grace a ces dispositions, on a pu constater que la 
maniabilite de 1' enrobe est nettement amelioree de par la 
creation d' une emulsion d'eau dans le bitume, de type 
emulsion d'eau dans huile, ce qui permet une repartition et 
un epandage plus faciles et un compactage satisfaisant meme 
lorsque 1' enrobe est a relativement basse temperature. 

Dans des modes de realisation preferes de 
l f invention, on peut eventuellement avoir recours en outre 
a 1 1 une et/ou a 1 1 autre des dispositions suivantes : 

1'eau additionnee de tensioactif presente une 
concentration molaire en tensioactif comprise entre 0,1% et 
1,5% ; 

au cours de 1' etape d' addition d'eau, l'eau 
additionnee de tensioactif est ajoutee a 1' enrobe 
bitumineux dans une proportion de 1% a 5% en masse par 
rapport a la masse d' enrobe bitumineux ; 

l'eau additionnee de tensioactif est melangee a 
1' enrobe bitumineux par malaxage ; 

le bitume de 1' enrobe bitumineux est dans un* 
etat fluide non mousseux lors des etapes d' addition d'eau 
et d' epandage ; 

1' enrobe bitumineux est a une temperature 
comprise entre 60 et 100 °C lors des etapes d' addition 
d'eau et d'epandage ; 

1' enrobe bitumineux est a une temperature 
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comprise entre 100 et 130 °C, pref erentiellement de 1'ordre 
de 110 °C lors des etapes d' addition d'eau et d' epandage. 

Par ailleurs, 1' invention a egalement pour objet un 
dispositif pour la mise en ceuvre du procede tel que defini 
ci-dessus, ce dispositif comprenant des moyens de 
melangeage recevant de 1' enrobe bitumineux et dotes d'au 
moins une arrivee d'eau alimentee en eau additionnee de 
tensioactif, et un dispositif d'etalement d' enrobe recevant 
1' enrobe depuis les moyens de melangeage et adapte pour 
epandre 1' enrobe bitumineux. Avantageusement, le dispositif 
est pourvu de moyens de dosage pour doser l'eau additionnee 
de tensioactif. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1' invention apparaitront au cours de la description 
suivante d 1 une de ses formes de realisation, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, en regard du dessin joint. 

Sur le dessin, la figure 1 est un schema de 
principe illustrant une forme de realisation- d'un 
dispositif pour la mise en ceuvre du procede selon 
1 1 invention . 

Le procede selon 1 1 invention a pour but de 
permettre une mise en ceuvre aisee d'un enrobe bitumineux 
comprenant des granulats enrobes de bitume, notamment a 
relativement basse temperature. 

Comme represents sur le' dessin, le procede selon 
1' invention peut etre mis en ceuvre par exemple par un 
finisseur 1 comprenant : 

une tremie 2 de reception d' enrobe bitumineux 
chaud, par exemple a une temperature comprise entre 60 et 
140 °C, par exemple entre 60 et 100 °C ou entre 100 et 130 
°C, et pref erentiellement de 1'ordre de 110 °C, cet enrobe 
pouvant etre par exemple non mousseux, 

un convoyeur 3 tel qu'un tapis transporteur qui 
transfere generalement 1' enrobe bitumineux de la tremie de 
reception 2 vers 1'arriere, c'est-a-dire dans la direction 
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opposee a la direction d' avancement A du finisseur 1, 

un malaxeur 4 ou autre dispositif de melangeage 
qui regoit 1' enrobe bitumineux du convoyeur 3 et qui est 
dote d' un dispositif 5 d' alimentation en eau additionnee 
5 d' adjuvants, ces adjuvants comprenant au moins : un 
tensioactif, le malaxeur etant adapte pour melahger 
1' enrobe bitumineux avec l'eau additionnee de tensioactif 
et d' eventuels autres adjuvants, j 

- un ensemble moteur 7 pour animer les parties 
10 mobiles du finisseur 1, 

I 

et des moyens d' epandage d' enrobe comprenantj : 
une ou plusieurs vis de repartition 8 

permettant de repartir transversalement, sur toutej la 

i 

largeur d' epandage, 1' enrobe 6 qui est deverse sur j une 
15 surface de reception 10 en sortie du malaxeur ou autre 

dispositif de melangeage 4, ' 

une table flottante constitute d' une poutre 

lisseuse 9 equipee de vibreurs et/ou de dameurs, soit 

rigide, soit munie de parties extensibles permettant de 
20 faire varier la largeur d' epandage tout en maintenant 

1'etat de surface et 1'epaisseur de la couche repandue 11. 

Le dispositif d' alimentation en eau 5 peut 

comprendre par exemple une reserve 5a d' eau additionne4 de 

tensioactif s , une arrivee d' eau 5b telle qu' une ou 
25 plusieurs rampes d' aspersion ou similaires, et une pompe 

doseuse 5c a debit variable qui permet d'alimenter 

1' arrivee d' eau 5b a partir de la reserve 5a. 

A titre d' exemple non limitatif, on peut utiliser a 

titre de tensioactif le produit de marque « CECA L200 ». 
30 Le tensioactif peut etre melange a l'eau a une 

concentration molaire de 0,1 a 1,5 %, par exemple environ 

0,3 % . 

L'eau additionnee de tensioactif peut etre ajoutee 
a 1' enrobe bitumineux dans un rapport massique de l'eau a 
35 1' enrobe compris entre 0,5 et 5 %, ce rapport massique 
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etant controle par la pompe doseuse 5c qui peut etre 
asservie par exemple a la vitesse d'avancement du finisseur 
1 et/ou a la quantite d' enrobe mise en oeuvre. 

Le melange dans le malaxeur ou autre dispositif de 
melangeage peut etre relativement rapide, par exemple 
compris entre 10 secondes et 2 minutes. Ce malaxage peut 
eventuellement etre effectue par une vis sans fin de 
convoyage constituant a la fois le convoyeur et le 
malaxeur. Ledit melange pourrait egalement etre effectue 
par une vis de repartition transversale similaire a la vis 
de repartition 8 susment ionnee . Ce melange pourrait 
egalement etre effectue non pas dans le finisseur 1, mais 
eventuellement dans un dispositif (non represented) qui 
alimente le finisseur 1 en enrobe bitumineux. 

Dans tous les cas, ce malaxage est effectue 
immediatement avant les operations d'epandage, e'est-a-dire 
immediatement avant le passage dans la vis de repartition 8 
et sous la poutre de lissage 9 (soit quelques secondes a 
moins de 10 minutes avant ces operations, par exemple), et 
avantageusement sur le lieu meme de mise en ceuvre . .< 
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RE VEND I CAT I ON S 

1. Procede de mise en oeuvre a chaud d'un enrobe 
bitumineux comprenant des granulats enrobes dans du bitume, 

5 ce procede comprenant une etape d' epandage au cours de 
laquelle on epand ledit enrobe sur une surface de 
reception, 

caracterise en ce qu' il cornporte en outre, precedant 
immediatement l'etape d' epandage, une etape d' addition 
10 d'eau au cours de laquelle on melange de l'eau additionnee 
de tensioactif avec 1' enrobe bitumineux. 

2. Procede selon la revendication 1, dans lequel 
l'eau additionnee de tensioactif presente une concentration 
molaire en tensioactif comprise entre 0,1% et 1,5%. 

15 3. Procede selon la revendication 1 ou la 

revendication 2, dans lequel au cours de 1' etape d' addition 
d'eau, 1'eau additionnee de tensioactif est ajoutee a 
1' enrobe bitumineux dans une proportion de 1% a 5% en masse 
par rapport a la masse d' enrobe bitumineux. 

20 4. Procede selon 1 1 une quelconque des 

revendications precedentes, dans lequel l'eau additionnee 
de tensioactif est melangee a 1' enrobe bitumineux par 
malaxage . 

5. Procede selon 1 ' une quelconque des 
25 revendications precedentes, dans lequel le bitume de 

1' enrobe bitumineux est dans un etat fluide non mousseux 
lors des etapes d' addition d'eau et d' epandage. 

6. Procede selon 1 1 une quelconque des 
revendications precedentes, dans lequel 1' enrobe bitumineux 

30 est a une temperature comprise entre 60 et 100 °C lors des 
etapes d' addition d'eau et d' epandage. 

7. Procede selon 1 1 une quelconque des 
revendications 1 a 5, dans lequel 1' enrobe bitumineux est a 
une temperature comprise entre 100 et 130 °C, 

35 pref erentielleraent de 1'ordre de 110 °C lors des etapes 
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d' addition d'eau et d'epandage. 

8. Dispositif pour la mise en oeuvre d'un procede 
selon l'une quelconque des revendicat ions precedentes, ce 
dispositif comprenant des moyens de melangeage (4) recevant 
5 de 1' enrobe bitumineux et dotes d' au moins une arrivee 
d'eau (5b) alimentee en eau additionnee de tensioactif, et 
un dispositif d' etalement d' enrobe (8, 9) recevant 1' enrobe 
depuis les moyens de melangeage (4) et adapte pour epandre 
r enrobe bitumineux. 
10 9. Dispositif selon la revendicat ion 8, comprenant 

le dispositif des moyens de dosage (5c) pour doser 1'eau 
additionnee de tensioactif. 




INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
IMDUSTRieLLE 



DEPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis. rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 33 (1) 53 04 53 04 Telecopie : 33 (1) 42 94 86 54 



regue le 12/05/03 

©IREWET lyOWVEWTOW 
CERTBFBCAT D'lUTSLITE 

Code de la propriete intellectuelle - Livre VI 



N° 11235*03 



DESIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° A . . I ?T. 

(A fournir dans le cas ou ies demandeurs et 

les inventeurs ne sont pas Ies memes personnes) 



Cet imprime est a rempiir lisiblement a I'encre noire 



DB 113 W/ 270601 



Vos references pour ce dossier (Jacultatif) 




N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 


FR 03 04875 


TITRE DE L'INVENTION (200 caracteres ou espaces^^tgi^g 

PROCEDE ET DISP0SITIF DE MISE EN 0EUVRE A CHAUD D'UN ENROBE BITUMINEUX. 


LE(S) DEMANDEUR(S) : 

HTP EST 

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : 


QH Nom 




Prenoms 


— R0MIER Alain — 


Adresse 


Rue 


— 8 rue Palmyre Pergot 91180 ST GERMAIN LES ARPAJ0N FRANCE 


Code postal et ville 


1 i i i i 1 ; 


Societe d'appartenance (facultcitif) 




gj] Nom 




Prenoms 


MART1NEAU Yves — 


Adresse 


Rue 


— 39 bd du Roi 78000 VERSAILLES FRANCE 


Code postal et ville 


1 ' 1 ' ! 1 


Societe d'appartenance (facullalif) 




M Nom 




Prenoms 




Adresse 


Rue 


DAVID Jacques 


Code postal et ville 


1 ^ayenueiPaul Doumer 75116 PARIS FRANCE j 


Societe d'appartenance (facullalif) 




S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut a droite le N° de la page suivi du nombre de pages. 


DATE ET SIGNATURE(S) 

DU (DES) DEMANDEUR(S) Le 12 mai 2003 
OU DU MANDATAIRE 

(Nom et qualite du signataire) CABINET PLASSERA11D — ^ 

Eric BURBAUD 
94-0304^^ j) 



La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertes s'applique aux reponses faites a ce formulaire. 




INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTDI ELL E 



regue le 12/05/03 

fBREVpT DJBWVENTIOW 
CERTBF!CAT O'UTBLITE 

Code de !a propriete intellectuelle - Livre VI 



N° 11235*03 



DEPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis, rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 33 (1) 53 04 53 04 Telecopie : 33 (1) 42 94 86 54 



DESBGIMATIOIN D'INVENTEUR(S) Page N° h . / ?7. 

(A fournir dans le cas oil les demandeurs et 

les inventeurs ne sont pas les memes personnes) 



Cet imprime est a remplir Hsibtement a I'encre noire 



DB 113 W/ 270601 



Vos references pour ce dossier (Jacultaiif) 



N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 



FR 03 04875 



TITRE DE ^INVENTION (200 caracteres ou espace; 



PROCEDE ET DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE A CHAUD D'UN ENROBE BITUMINEUX. 



LE(S) DEMANDEUR(S) : 

HTP EST 

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : 


Bfl Nom 
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